■I 



PCTMO A/008875 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND oa m 



PRIORITY 
DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b) 





Prioritatsbescheinigung uber die Einreichung 

einer Patentanmeldung 




Aktenzeichen: 



103 36 452.8 



Anmeldetag: 



06. August 2003 



Anmelder/lnhaber: 



BASF Aktiengesellschaft, 67063 Ludwigshafen/DE 



Bezeichnung: 



Epichlorhydrinamin-Polymere zur Oberflachen- 
behandlung von Leder 



IPC: 



C 08 G 73/02 



Die angehefteten Stuclte sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



MOnchen, den 12. Juli 2004 
Deutsches Patent- und Markenamt 

Der Prasfdent 
Im Auftrag 





itanschus 



A 9161 

G6/D0 
E0V4. 



(I 



PF 0000054793^ 



-1 - 



BASFAJctiengeseUschaft .6. August 2003 

B03/0158 IB/SF/BrD/top 



EpicUorhydrinamm-Polymere zur Oberflachenbehandlimg von Leder 



Die vorUegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur HersteUung von Epichlorhydrinamm- 
Polymeren sowie die Verwendung dieser Epichlorhydrinaniin-Polymere zur Oberflachen- 
behandlung von Lederhalbfabrikaten. r 

Epichlorhydrinamin-Polymere sind aus dem Stand der Techmk bekannt. So beschreibt 
beispielsweise die EP-A 0 884 944 antibakterielle Zusammensetzungen, die dn ionisches 
Polymer und ein Dodecylammoniumsalz umfessen. Beispiele fxir geeignete ionische Poly- 
mere sind Epichlorhydrinamin-Polymere, die durch Umsetzung eines Halogenepoxids mit 
einem Amin erhalten weiden. Als besondere Beispiele fur ionische Polymere werden die 
Reaktionsprodukte von N,N.N',N'-Tetramethyl-l,2-ethandiamin bzw. N-Dimethjdamin 
mit (ailonnettiyl)oxiTan erwahnt Die . Verwendung von Epichloihydrinamin-Polymeren 
zur Oberflachenbehandlung von Lederhalbfabrikaten ist in der EP-A-0 884 944 nicht csr- 
wahnt 

Die EP-B 0 738 608 betrifft hartbare Zusanunensetzungen, die eine spezifische wasserios- 
lidie hochmolekulare Verbindung mit einer kationischen Gruppe in .ihrer Hauptmolekul- 
kette und eine andere spezifische wasseriosUche hochmolekulare Verbindung mit einem 
Vemetzungsvermogai umfassL Diese hSrtbare Zusammensetzung, die zur HersteUung von 
Druckmedien fur Tintoistrahlsysteme verwendet wild, enthalt als wasserloshche hochmol- 
kulare Verbindung das Produkt einer Altemativadditionspolymerisation zwischen Epich- 
loihydrin und einem Dialkylamin bzw. Dialkanolamin. 

Die im Stand der Tedinik beschriebenen Polymere aus Epichlorhydrin und einem Amin 
eignen sich nur bedingt zur Behandlung von Ledermaterialien. Die Behandlung von Le- 
dethalbfebrikaten ist beispielsweise in ,3ibholhek des Leders", Band 5 JDas Faiben von 
Leder", hier insbesondare Seiten 168 ££ .JKationische Faibereihilfemittel", und Band ^ 
„Lederzurichtung - Oberflachenbehandlung des Leders" besdiridjen. 
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.Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit die Bereitstellung von EpicMoriiydrinamin- 
Polymeren, die sich zur Oberflachenbeliaiidlung von Lederhalbfabrikaten ^ignen. 

Diese Aufgabe wird durch ein yerfahren zur Herstellung von wassrigen Losungen von 
Epichlorhydrinamin-Polymeren gelost. Das Verfahren ist durch die folgenden Verfahrens- 
schritte gekennzeichnet: 

(a) Umsetzung von mindestens zwei unterschiedliclien Aminen mit mindestens einem 
Epichlorhydrin-Derivat als Alkylierungsmittel in Wasser uber einen Zeitraum, der 
ausreichend ist, dass kein fireies Alkylierungsmittel mehr nachgewiesoi werden kann, 
wobei eine Reaktionsmischung (I) resultiert; 

(b) gegebenenfalls Abkuhlen der aus VCTfahrensschritt (a) resultiereoden Reaktionsmi- 
schung(I); ' ' 

(c) Versetzen dieser Reaktionsmischung (I) mit mindestens einer Saure und gegebenen- 
falls Wasser, bis der pH-Wert der Reaktionsmischung (I) 4 bis 10 betragt, wobei eine 
Reaktionsmischung (II) resultiert, imd 

(d) gegebenenfalls Umsetzen der Reaktionsmischimg (II) mit einem Kationisierungsmit- 
tel. 

Die in Verfahrensschritt (a) verwendeten unterschiedlichen Amine konnen jedes beliebige 
Mono-, Di-, Tri- oder hoheres Amin mit primaren oder sekundarm Aminogmppen sein. 

Die Amine konnen beispielsweise ausgewahlt werden aus der Gruppe bestehend aus 
Monoaminen, beispielsweise Benzylamin; 

- Diaminen, beispielsweise Bis-2-aminoefhylether, N,N-Dimefhylethylendiamin, Pi- 
perazin, Etiiylendiamin, N,N-Dimethylaminopropylamin, Methyl-bis-(3-aininopio- 
pyl)amin, Methyl-bis-(2-aminoethyl)amiQ, N-(2-Aminoethylpiperazin); 

- Triaminen, beispielsweise N-Aminoethylpiperazin und Dialkylentriamine, wie Di- 
ethylentriamin und Dipropylentriamio; 

« 

- Tetraaminen, beispielsweise Tiiethylentetraamin, 4,7-DimethyltiiethylentetraarDin; 

- Pentaaininen, beispielsweise Tetraethylenpentaamin. 

Weitere gedgnete Amine sind Methyl-bis-(3-aminppropyl)amin, Methyl-bis-(2-amino- 
ethyl)amin, N-(2-Aminoethylpipera2in) und 4,7-DimethyltriefhyientetraamicL 
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einer bevorzugtea Ausfuhrungsfbrrn der vorliegeadea Erfindung werden als Amine Di- 
methylaiimiopropylainin imd Benzyiamin verwendet 

Unter EpicWorhydrin-Derivaten, die im erfindungsgemaBeu Verfahren in Verfahrensschritt 
(a) verwendet werdaa konnen, werden im Sinne der vorliegenden Erfindung vorzugsweise 
alle organischen Verbindimgen verstanden, die eine Epoxideinheit und ein Halogenatom 
entlialten xind mit Aminen nnter Vemetzung reagieren konnen. Vorzugsweise werden in 
dem Verfahrensschritt (a) des erfindungsgemafien Verfahrens Epichlorhydrin-Derivate 
verwendet, die ansgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus a-Bpichlorhydrin, Bisepoxi- 
de, BischlorhydroxyverbindungOT und Phosgen. 

Das Verhaltnis von verwendeten Amine^i zu verwendetem/verwendeten Epichlorhydrin- 
Derivat(en) in Verfahrensschritt (a) betragt vorzugsweise 0,8 : 1,2 bis 1,2 : 0,8, besonders 
bevoizugt 0,9 : 1,1 bis 1,1 : 0,9, insbesondere 0,92 : 1,08 bis 1,08 : 0,92. 

Die Umsetzung der mindestens zwei untCTSchiedlichen Amine mit mindestens dem einen 
Epichlorhydrin-Derivat fuidet vorzugswdse bei einer Temperatur von 40 bis 100 °C, be- 
sonders bevorzugt 50 bis 90 °C, insbesondere 80 bis 85 ^C, statt. Die Zeitdauer der Umset- 
zung in Verfahrensschritt (a) ist abhangig von den verwendeten Aininen und dem Epi- 
chlorhydrin-Derivat(en) und der jeweiligen Temperatur. Daher ist eine genaue Zeitangabe 
fur die Umsetzung in Verfahrensschritt (a) nicht moglich, sondem hangt von dem jeweili- 
gen Umsetzungssystern und den verwendeten Umsetzungspaxametem ab. In einer bevor- 
zugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung ist die Umsetzung in Verfahrens- 
schritt (a) aber daim beendet, wenn ein Nachweis von fireiem Alkylierungsmittel negativ 
ist Ein Beispiel fur einen derartigen Nachweis, der zur Bestimmung des Endes der Umset- 
zung in Verfahrensschritt (a) des erfindungsgemafien Verfahrens verwendet werden kann, 
ist der P^eufiman^-Test. Im Allgemeinen betragt der Zeitraum fur die Umsetzung in Ver- 
fahrensschritt (a) 30 Minuten bis 4 Stunden. 

Die aus Verfahrenssdhritt (a) resultierende Reaktionsmischung (T) wild ansdhliefiend in 
Verfahrensschritt (b) gegebenenfalls auf Teinperatureii von 0 bis 40 °C abgekCihlt 

Die Reaktionsmischung (T) wird anschlieBend in Verfahrensschritt (c) mit mindestens einer 
Saure und gegdjmenfalls Wasser versetzt, so dass der pH-Weart der Reaktionsmischung 
vorzugsweise 4 bis 10, besonders bevorzugt 6 bis 8, insbesondere 6,7 bis 7,3, betragt Da-^ 
bei kaan jede dem Fachmann bekannte Saure verwendet .werden- ZweckmaBigenveise 
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_ VCTwendet man aUerdings Ameisensauie oder Salzsaure,. Aus Verfahrensschritt (c) resul- 
tiert eine Reaktionsmiscliung (IT). 

Die so eriialtene Reaktionsmischung (II) kann abschlieBraid im Verfahroisschritt (d) gege- 
benenfeUs mit einem Kationisierungsniittel umgesetzt warden. Beispiele fur geeignete Ka- 
tionisienmgsmittel sind Dimethylsulfet oder Methyliodid, wobei die Umsetzung mit dem 
Kationisierungsmittel im WesentUchen zur Feineinstellung der Eig«nschaflen des ab- 
schlieBend eihaltenen Epichlorhydrinamin-Polymers dient Bei der Umsetzung mit dem 
Kationisierungsmittel werden in dem Polymer veacstarict kationische Gruppen im Polymer 
erzeugL Das Varhaltnis von Kationisierungsmittel zu dem aus Verfahreosschritt (c) resul- 
tierenden Polymer kann stark variieren und betragt beispielswase 0 bis 1 Aquivalent Kati- 
onisierungsmittel pro Monomereinhdt des Polymers. 

Weiterer Gegenstand der vorliegendea Erfindung sind EpicMorhydrinainin-Polymere, die 
durch das oben beschriebene Verfahren erhaltlich sind 

Diese Epichlorhydrinamin-Polymere weisen vorzugsweise mindestens zwei allgemeine 
StruktureinheitOT (I) und (II) au^ 




(H) 



wobei R^ R"*, und R^ die folgende Bedeutung haben 

R' und R^: -(CH2)3N(CH3)2, -CHzCgHs, -{CHzhmi. -(CH2)20H, .(CH2)2NH (CH2)2NH2 
R^: H,Alkyl 

R^ und R^: H Oder OH. 

Die allgemeinen Struktureinheiten (T) und (II) sind in dem Epichloihydrinamin-Polymer 
statistischy altemierend oder als Blocke vorhanden. 

Unter einem Polymer wild im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Substanz veretanden, 
die aus solchen MolekiUen aufgebaut ist, in denen eine Art oder mehrare Arten von Ato- 
men oder Atom-Giuppierungen, beispielsweise die oben genannten allgemeinen Stmktui^ 
einheitei (I) und (II), wiederholt aneinander gereiht sind. Dabei betragt die Anzahl der 
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Grundbausteine vorzugsweise mindestens 3,.besonders bevorzugt mindesteas 5, insbeson- 
dere mindestens 10. Dabei sind die Amin- und/oder Aimnomumeinheitea des erfindungs- 
geijiaBen EpicMorhydrinaimn-Polymers von mindesteas zwei unterschiedlichen Aminen 
abgeleitet Die Epichlorhydrineinheiten, die Bestandteil des erfindungsgemaSen Polymers 
sind, komien von einem Epichlorhydiin-Derivat oder mehreren, beispielsweise zwei oder 
drei Epichlorhydrin-Derivaten abgeleitet werden. 

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindxmg werden die Amin- 
und/oder Annnonixmieinlieiten des Epichlorhydrinamin-Polymers von Dimethylaminopro- 
pylamin und Benzylamin abgeleitet. Besonders bevorzugt ist dabei, dass die. Amin- 
und/oder Ammoniumeinheiten aus 0,5 bis 0,8, vorzugsweise 0,6 bis 0,7, Anteilen Di- 
methylaminopropylamin und 0,2 bis 0,5,^- vorzugsweise 0,3 bis 0,4, Anteilen Benzylamin 
zusanmiengesetzt sind. 

In einer bevorzugt^ Ausfiihrungsform weist das erfindungsgemaBe Epichlorhydrinamin- 
Polymer ein Verhaltnis von Aminr und/oder Ammoniumeinheiten zu Epichlorhydrinein- 
heiten von 0,8 : 1,2 bis 1,2 : 0,8, besonders bevorzugt 0,9 : 1,1 bis 1,1 : 0,9, insbesondere 
0,92 : 1,08 bis 1,08 : 0,92, auf. 

Das erfindungsgemaBe Epichlorhydrinamin-Polymer weist vorzugsweise ein gewichtsmitt- 
leres Molekulargewicht von 1 • 10^ bis 2 ♦ 10^ g/mol, bevorzugt 1 • 10^ bis 1 • 10^ g/mol, 
insbesondere 4 • 10^ bis 5. • 10* g/mol, auf. Der Restmonomerengehalt liegt vorzugsweise 
unter 2 %, besonders bevorzugt unter 0,1 %, insbesondere unter 250 ppm. Daruber hinaus 
betragt die Viskositat des erfindungsg^naBen Epichlorhydrinamin-Polymers vorzugsweise 
10 bis 50 mPas, besonders bevorzugt 25 bis 40 mPas, insbesondere 28 bis 35 mPas. Der 
FeststofifanteQ des erfindungsgemaBen Epichlorhydrinamin-Polymers betragt vorzugsweise 
5 bis 60 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 40 Gew.-%, insbesondere 20 bis 25 Gew.-%. 

Die Aminzahl des eorfindimgsgemaBen Epichlorhydrinamin-Polymers betragt vorzugsweise 
0,5 bis 1,7 mmol/g, besonders bevorzugt 0,7 bis 1,5 mmol/g, insbesondere 1,0 bis 1,2 
mmol/g. Der Restgehalt an freien Chloridionm in dem erfindungsgemaBen EpicMorhy- 
drinamin-Polymer betragt vorzugsweise 0,5 bis 2,0 mmol/g, besonders bevorzugt 0,9 bis 
1,5 mmol/g, insbesondere 1,1 bis 1,3 mmol/g. 

Falls als Saure in Verfahrensschritt (c) Ameisensaure verwendet wird, so- betragt der Rest- 
anteil an Ameisensaure in dem erfindungsgemaBen Epichlorhydrinamin-Polymer 0,5 bis 8 
Gew.-%, besonders bevorzugt 1 bis 5 Gew.-%, insbesondere 2 bis 3 Gew.-%. 
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JWeiterer Gegenstand der vorliegendea Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgema- 
Ben EpicUorhydrmaiimi--Polyna©re zur OberfladbLenbefaandluxig von Lederhalbfabrikaten. 

Die Verwendung des erfindungsgemaBen EpicUorhydiinainin-Polytners zur Oberflachen- 
5 behandlung von Ledeibalbfabrikaten ist in der zeitgleich eingereichten deutschen Patent- 
anmeldung DE. . . mit dem Titel "Oberflachliche Anwendimg kationischer oder amphoterer 
Polymere auf Lederhalbfabrikaten'^ besdbiieben. Das in dieser Patentanmeldnng beschrie- 
bene Verfabren zur Behandlung von Leddr uno&sst die folgenden Verfahrensschiitte: 

10 

(a) Behandein eines Leders mit einer wassrigen Losung mindestens eines erfindungs- 
gemaBen Epichlorhydrinamin-Polymers durch Rollcoating und/oder Walzenauftrag 
^ und/oder Spritzauftrag und 

Ws (b) Behandehi des so erhaltenen Leders mit einem anionischen Hilfemittel im Pass. 

Als anionisches Hilfsmittel kann beispielsweise ein Farbstof^ ein Fettungsmittel und/oder 
Nachgerbungsnaittel verwendet werden. 

20 Fur weitere diesbeziigliche Ausfuhrungen wird auf die oben genannte DE... verwiesen. 

Die vorliegende Erfindung zeigt gegenuber dem Stand der Technik eine Vielzahl an Vor- 
teilen: 

25 Die erfinidungsgemaBm Epichlorhydrinamin-Polymere ziehen kontrolliert auf das Leder 
^ auf Dadurch wird beispielsweise ein Farbstoflf oder dn Fett sehr gut auf dem Leder fixiert 
B Durch die Verw^dung der erfindungsgemaBen Epichlorhydrinamin-Polymere ist es somit 
moglich, ein hohes Echtheitsniveau des behandelten Leders (Farbechtheit) zu erhalten und 
gleichzeitig die einzebien Rezepturkosten im Vergjeich zum Stand der Technik zu reduzie- 
30 ren. DarSber hinaus wird durch V^ivendung der erfindungsgemaBen Epichlorhydrinamin- 
Polymere die LederquaUtat insgesamt verbessert, insbesondere beziiglidi EgaUtat, Farbtie- 
fe und Fehleranzabi. Daruber hinaus eignen sich die erfindungsgemaBen Epichlorhydrin- 
amin-Polymere auch zur Eczeugung von Modifikationen der Lederoberflache. So koxmen 
beispielsweise durch die erfindungsgemaBen Epichlorhydrinanoin-Polymere Teilbereiche 
35 des Leders ge^rbt bzw. gefettet werden. Daruber hinaus ermogUcht die Verwendung der 
erfindungsgemaBen Epichlorhydrinanain-Polymere die Herstellung. von bedrucktem oder 
gemustertem Leder. Beispiele hierfur sind Wolkeneffekte oder eine gezielte Ungleichma; 
Bigkeit auf dem Leder. 
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Pie Erfindimg wird anhand der folgendm Beispiele naher erlautert. 



« 
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AUSFUHRUNGBEISPIELE 

a Herstellung eines erfindxingsgonaBen EpicMorhydrin-Dimethylaimnopropylaiiiin/ 
B enzylamin-Polymers : 

5 

1020 g (10 mol) Dimethylaiiiinopropylainiii tmd 267,5 g (2,5 mol) Benzylamin werden in 
1519,1 g Wasser gemischt Die LSsung/Suspension wird auf 50 °C erwarmt AnschlieBend 
wird bei dner Geschwindigkeit vom 16 mymin 931 ml Epichlorhydrin (1098,4 g/11,875 
mol) unter Erwarmung auf 85 °C zugetropft und zwei Stimden bd 85 °C geriihrt. Das Riai- 
10 rea bei 85 wird fortgesetzt, bis sich kein freies Alkjdierungsmittel mehr nachweisen 
lasst (PreuSmann-Test). Die Reaktionsmisclixiiig wird abgdoihlt, mit 2 1 Wasser verduiint 
und mit 85 %iger Ameisensaure auf ein^ pH-Wert von 7,0 eingestellt Weiteres Wasser 
wird zugegeben, bis der Feststoffgehalt 21 % betragt 

15 Das ©rfindungsgemaJJe Epichlorhydrinaniin-Polyma: weist die folgenden Eigenschaften 
auf: 

Aminzahl: 1,09 mmol/g, 
CMorid: l,19nmiol/g, 
20 Gebundenes Chlor: ungefahr 1 ,2 mmol/g, 
Viskositat: 32 mPas, 
Feststoff: 21 %, 
Ameisensaure: 2,6 % 



b Beschreibung des PreuBmann-Tests am Beispiel von Dimethylsulfat 




3 bis 4 Tropfen der auf freies Alkylieningsmittel zu untersuchenden Losung wird in ein 
30 Reagenzglas gegeben, mit 1 ml Pufferlosung versetzt und mit 1 ml PreuBmann-Reagenz 
versetzt Die resultierende Losung wird fur 30 Minuten auf 80 °C eihitzt, mit Eiswasser 
abgekuhlt und mit 1 ml einer Carbonatlosung versetzt Bei Anwesenheit eines freien Alky- 
lierungsmittels farbt sidi die Losung intensiv blau. 
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^Pufferlosung: 40,85 g Kaliumhydrogenphfhalat in 1 1 dest. Wasser einwiegen, 99,6 

g dieser Losung mit 0,4 ml 0,2 N Nafronlauge versetzen imd auf 200 
ml mit dest Wasser aiiflEuUen 

PreuBmami-Reagenz: 4-(p-NitrobenzyI)pyridin als 5%ige Losung in Aceton 

Carbonatlosung: 138,21 g Kaliumcaibonat in 1 1 dest Wasser losen 
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Patentanspruche 
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1. Verfahren zur Hersjellung von wassrigea Losungen von EpicUorhydrinamin- 
Polymeren, gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte: 

(a) Umsetzung von mindestens zwei nnterschiedlichen Aminen mit mindestens ei- 
10 . . nem Epichlorhydrin-Derivat als Alkylierungsrnittel in Wasser uber einen Zeit- 

raum, der ansreichend ist, dass kdn frdes Alkylierungsmittel mehr nachgewi- 
sesi werden kann, wobei eine Reaktionsnuschung (I) resultiert; 

(b) gegebenenfalls Abkiihlen dea^aus Verfehrensschritt (a) resultierenden Reakti- 
15 onsmischung (J); 

m 

(c) Versetzen dieser Reaktionsmischung (I) mit mindestens einer Saure und gege- 
benenfalls Wasser, bis der pH-Wert der Reaktionsmischmg (I) 4 bis 10 be- 
tragt, wobei eine Reaktionsmischung (U) resultiert, und 

(d) gegebenenfalls Umsetzen der Reaktionsmischung (II) mit einem Kationisie- 
rungsmittel. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadiarch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei un- 
25 terschiedlichen Amine ausgewahlt sind aus der Gruppe bestehend aus Benzylamin, 

Bis-2-aminoefhylether, N,N-Dimethylefhylendiamin, Piperazin, Bthylendiamin, Di- 
methylaminopropylamin, Methyl-bis-(3-aminopropyl)anain, Methyl-bis-(2-amino- 
ethyl)amin, N-(2-Aminoethylpiperazin), Diethylentriamin, Dipropylentriamin, Tri- 
ethylentetraamin, 4,7-Diemthyltriethylentetraaniin, Tetraethylenpentaamin, Methji- 
30 bis-(3-atmnopropyl)amin, Methyl-bis-(2-aminoethyl)ainiii, N-(2-Aminoethylpipera- 

zin) imd 4,7-Dimethyltriethylentetraannn. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, daduich gekennzeichnet, dass das mindestens 
eine Epichloihydrin-Derivat ausgewahlt ist aus der Gruppe bestehend aus a-Epi- 

35 chloihydrin, Bisepoxide, Bischlorhydroxyverbindungen und Phosgen. 

« 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurcdi gekennzeichnet, dass das Ver- 
haltois von Amineti zu Epidilorhydrui-Derivat(en) 0,8 : 1,2 bis 1,2 : 0,8 betragt 
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5. Verfahren nach einem der ^\nspruQhe 1 bis 4, dadurch gekeconzeidmet, das$ die Um- 
setzmig in Verahtenssdbiitt (a) bei emer Temperatur von 40 bis 100 *C erfolgL 

& ^Jichlorhydrinamin-Polymer, €rlialtli5h durch ein Verfahxm gemafl einean der 
Anspruche 1 bis 5. 

7, Epichlprfiydmamin-Polymer nach Ansprach 6, dadurrfi gekennzeichnet, dass das 
Polymer mindestens 2wei allgemeine Strukturelnlieitea (T) und (II) aufwdst, 




0) 




(H) 



wobca R', R^ R', R"*, md R* die fblgende Bedeutung haben 
R'undR^: -(CM2)3N(CH3)2, -CHjCfiHs. -(CHjJzNHa. -(CH2)20H. . 

R^ H,Alfcyl 
R^undR*: HoderOHL 

Epichlori^^diinanan-Polymer nadbi AaspnicJi 6 oder 7, dadurdi gekeanzdchnet, dass 
die Amin- und/oder Ainmoiuxroadnliaiten von Dinietb)lamiaopropylami0 nnd Ben- 
zyiamin abgeleit^ sind, wobea die Anrin- xaO/odts Airnnomiimeinheiten sm 0^ bis 
0,8 AateUeo Dimefliylainmtqmjpylainm und 0;2 bis 0,5 Anteilen Benagdamiii zxi- 
leogBsetzt siiMl 




30 



9. 



BpicWoAydrinamin-Polyma: nach «in^ der Anspruche 6 bis 8, daduitJh gekenn- 
zeicfanet, dass das Polymer ein gewichtsmitderes Molekulargewidit von 1 • 10^ bis 
2- 10^ g/mol aufwdst 



10. Verwendimg ernes Bpiehloihydrinamin-Polyraiera gemSB emem der Ansprfiche 6 bis 
^ 9 2ur Oberflachenbehaiuilung von Ledetfaalbfabiikatea. 



^ 
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Zusammenfassimg 

Die vorliegende ErjBndung betrifft ein Epichlorhydiinamin-Polynier mit einem Verhaltnis 
von Ainineinheiten zu Epicfalorhydiinemlieiten von 0,8 : 1,2 bis 1,0 : 1,0, wobei als Amin- 
und/oder Ammomumeinheitea bevoizugt Dimetfaylaminopropylamin und Benzylamin 
verwendet werden. Das erfindungsgemaBe Epichlorhydrinamin-Polymer wird beispiels- 
weise zur Oberflachenbehandlimg von Lederhalbfabrikaten und textilen Materialien ver- 
wendet 



